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Elftes OapiteL
Hinsiclitlich der Dichteanderung verhalten sicli die StofFe sehr verschieden. Manche, wie Eis, Wismuth, Eisen, Kaliumnitrat mid viel-leicht nock andere zielien sich beim Schmelzen zusammen; die feste Phase schwimmt dann auf der fliissigen.
Eine Voluineinlieit Eis bei 0° giebt nach Kopp 0,908 Volumen-einheiten Wasser gleicher Temperatur, eine Yolumeneinlieit festes Wismuth bei seiner Schmelztemperatur 0,97 Voluraen flussiges Wismuth. Fiir Eisen sind entsprechende Yerhaltnisszahlen niclit bekannt. Hin-sichtlich anderer Substanzen schwanken die Angaben. Nach Nies und Winkelmann1) sollen Zinn, Zink, Antimon und Kupfer sich wie die genannten Korper verhalten, die feste Phase also bei ihnen auf der flussigen schwimmen. Nach Anderen soil das mindestens fur Zinn nicht der Fall sein. Andererseits ist es sicher, dass sehr viele Stoffe beim Schmelzen eine Volumenvermehrung erfahren. So Schwefel, Phosphor, Stearin, Chlorcalciuin und eine Anzahl anderer.
Folgende Zusammenstellung von Yicentini und Omodei ent-nehme ich aus der Winkelnaann'schen Encyklopiidie der Physik, die Zahlen fiir Wasser sind nach Buns en, die fiir Ameisensaure und Essigsaure nach Pettersson gegeben.
Substanz	Dicbte		Therrnische Ausdehnung X  10+c	
	fest	fliissig	fest	fliissig
Pb    .   .   ......	11,005 8,366 5 9,673 7,183 5 0,951 9 0,8514 1,8065 14,193 0,91666 1,420 1,231     '	10,645 7,989 10,004 6,988 1,8114 0,928 7 0,829 8 1,745 3 13,690 0,999 88 1,245 --    1,071	129 170 120 114 482 278 299 520 179 77 435 514	88 95 40 69 354 216 250 376 Contraction 817 1080
Cd        ......				
Bi ........				
Sn    .....				
s .....				
Na				
K .   .   .   .          ...				
P   .   .   .   .				
Bfe   .......				
H20    .				
CJBLOo    ......				
C9H^O,   .....				
				
Die Tabelle enthalt nnr Wismuth und Eis als Substanzen, die bei der Verniissigung sich zusammenziehen, alle anderen Substanzen dehnen sich aus. Die Zahlen der letzten beiden Spalten beziehen sich auf die thermischen Ausdehnungscoefficienten bei der Schmelztemperatur; mit Ausnahme der Ameisensaure und der Essigsaure weisen alle anderen Substanzen eine Verringerung der thermischen Ausdehnung auf bei dem Uebergang aus dern festen in den llussigen Zustand. Da der Grrad der
l) Wiedem. Ann., Bd. 13.igen Ostwald'schen Satzes, der ojfifenbar von ausserordentlicher Tragweite ist, darzuthun. Fur unseren jetzigen Fall aber erhellt Meraus, dass durch diese Complication die Ermittelung entsprechender Modificationen noch weiter erschwert ist, da nun auch nicht einmal mehr feststeht, ob eine zuletzt erreichte Modification auch unter alien Umstanden die fiir den betreffenden Korper stabile, letzte, ist.
